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La presente invention a pour objets de nou- 
veaux produits de beaute, notanunent de nou- 
veaux verais a ongles et de nouvelles laques 
pour cheveux, characterises en ce que apres 
application et exposition a la lumiere, ils con- 
ferent aux ongles et aux cheveux une belle 
couleur luminescente visible dans la penombre 
ou Fobscurite. 

Ces nouveaux produits de beaute contiennent 
a titre d'ingredients actifs des pigments lumi- 
nescents. 

Les problemes essentiels poses par la realisa- 
tion des produits de rinvention sont ceux de la 
compatibilite entre les produits de beaute envi- 
sages et les pigments luminescents, et ceux d'nne 
dispersion satisfaisante et durable de ces pro- 
duits dans les produits finis. 

La presente invention concerne plus particu- 
lierement la preparation de laques pour cheveux 
et de verais a ongles luminescents. 

Les pigments luminescents utilises a titre 
preferentiel sont des pigments mineraux tels 
que les sulfur es metalliques de zinc, de cad- 
mium, de strontium, de calcium et les melanges 
de ceux-ci. 

Ces pigments se presentent sous la forme de 
poudres cristallines, la taiBe des particules etant 
de l'ordre de 2 k 5 jx, la densite etant de 
Fordre de 3 a 4. 

Certains de ces pigments presentent une assez 
grande facilite de decomposition en milieu 
acide, II est done necessaire dans certains cas 
pour la preparation des laques luminescentes 
de neutraliser Facidite de la laque pour eviter 
une decomposition ulterieure des pigments 
introduits. Les bases utilisees de preference pour 
cette neutralisation sont les bases organiques, 
notamment la triethanolamine. 

La dispersion des pigments est realisee par 
des agents dispersants d'une part et des agents 
epaississants et antiredeposants d'autre part. 

Les agents dispersants peuvent etre avanta- 
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geusement des derives des acides formonapbta- 
lene-sulfoniques ou derives oxyetbyles des 
alcools gras. H est egalement recommande de 
prevoir dans le conditionnement un agitateur 
mecanique comme une bille de verre on de 
metal 

A titre d'agents epaississants et antiredepo- 
sants on pent citer les sels et esters alginiques, 
les carboxyalkylcelluloses et leurs derives. Ces 
agents evitent la sedimentation des pigments 
et leur prise en masse. 

Le procede de preparation des nouvelles 
laques selon 1' invention consiste a ajouter a la 
laque brute des pigments luminescents a raison 
de 15 a 80 % et preferentiellement de 30 a 
50 % en poids de Fensemble des agents disper- 
sants a raison de 0,5 a 4 % en poids par rapport 
a la quantite de pigment, des agents epaissis- 
sants a raison de 0,5 a 2 % en poids par rapport 
a la quantite de pigment, ces divers es opera- 
tions etant effectuees sous vive agitation. 

Les exemples de preparation de nouvelles 
laques luminescente sont decrits ci-apres a titre 
illustratif et non limitatif de rinvention. 

Exemple L — On dispose d'une laque par- 
fumee, a base d'une solution de polyvinylpyro- 
lidone dans Falcool etbylique. 

A 100 g de cette laque on ajoute sous vive; 
agitation 1 g d'ester etbylique de Facide for- 
monapbtalene sulfonique, 0,3 g d' alginate 
d'etbyle et 45 g de sulfure de zinc active. 

La densite de ce pigment est de 4,1, la taille 
des particules de la poudre et de 2 a 3,5 n, la 
couleur au jour est vert clair. 

La laque obtenue pent etre stockee ou direc- 
tement conditionnee en atomiseurs, vaporisa- 
teurs, aerosols. 

Lors que la laque est vaporisee sur la cbeve- 
lure a la lumiere, elle est pratiquement invi- 
sible. Des que la cbevelure est exposee a Fobscu- 
rite ou a une demi-obscurite, une belle lumines- 
cence verte apparait. A Fobscurite totale cette 
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luminescence dare environ deux heures. 

Example 2. — A 100 g de laque brute on 
ajoute sous vive agitation 0,5 g d'ester ethy- 
lique de l'acide formonaphtalene sulfonique, 
0,4 g de carboxymethylcellulose, de la trietha- 
nolamine jusqu'a obtention d'un pH egal a 7 
et 30 g de pigment constitue par un melange 
de sulfure de calcium et de sulfure de stron- 
tium. 

La densite de ce pigment est de 3,2, la taille 
des particules de la poudre est de 2 a 3 
la couleur au jour est blanche. 

Lorsque la laque est vaporisee sur la cheve- 
lure a la lnmiere, elle est invisible. Des que 
la chevelnre est dans l'obscurite, elle presente 
une luminescence bleu irise, dont la duree en 
obscurite totale est de dix a douze heures. 

Les nouvelles laques selon l'invention pre- 
sentent une excellente adherence sur tons che- 
veux et n'alterent pas le bon fonctionnement 
du cuir chevelu. EUes s'eliminent facilement 
par simple brossage et naturellement par lavage 
et shampooings. 

Les nouvelles laques selon l'invention 
s'adxessent a tons les cheveux naturels et arti- 
ficiels, aux postiches et a tons ces articles con- 
fectionnes en cheveux naturels, artificiels on 
synthetiques, notamment les faux-cils. 

La presente invention concerne egalement de 
nouveaux vernis a ongles luminescents. Le pro- 
cede de preparation de ces vernis consiste a 
ajouter au vernis brut des pigments lumines- 
cents a raison de 1 a 10 % en poids de l'en- 
semble et des agents dispersants et antiredepo- 
sants a raison de 0,5 a 4 % en poids par rapport 
a la quantite de pigment, ces diverses opera- 
tions etant effectuees sous vive agitation. 

L'exemple de realisation survant est decrit 
a titre illustratif des nouveaux vernis selon 
l'invention. 

Pour obtenir 1 kg de vernis luminescent on 
ajoute au vernis brut constitue par un produit 
macromoleculaire dans un solvant tel que l'ace- 
tate d'ethyle, 40 g de pigment constitue par un 
melange de sulfure de zinc et de sulfure de cad- 
mium, 2 g d'un agent dispersant tel que l'acide 
formonaphtalene sulfonique et 0,4 g d'un agent 
antiredeposant. Ce dernier evite la prise en 
masse du pigment lorsque ce dernier sedimente. 

Les diverses operations sont efrectu6es sous 



vive agitation. 

Le pigment utilise a une densite de 4,35 la 
taille des particules est d'environ 5 \l, la cou- 
leur au jour est orange. Apres application et a 
l'obscurite on a la demi-obscurite le vernis pre- 
sente une luminescence rouge. 

On prevoit au moment du conditionnement 
Introduction d'un agitateur mecanique telle 
qu'une bille de verre on de metal. 

Les nouveaux vernis selon. l'invention pre- 
sentent une excellente adherence a l'ongle, un 
bon pouvoir couvrant, une bonne homogeneite. 

Us s'enlevent facilement par les procedes 
habituellement utilises pour les vernis classiques, 
notamment avec des dissolvants a base d'ace- 
tone. 

Ces vernis luminescents peuvent s'appliquer 
sur les ongles naturels ou artificiels. 

RESUME 

1° Procede de preparation d'une nouvelle 
laque luminescente caracterise en ce que l'on 
ajoute a de la laque brute parfumee des pig- 
ments luminescents a raison de 15 a 80 % et 
preferentiellement de 30 a 50 % en poids de 
Fensemble, des agents dispersants a raison de 
0,5 a 4 % en poids par rapport a la quantite' de 
pigment, des agents epaississants et antiredepo- 
sants a raison de 0,5 a 2 % en poids par rapport 
a la quantite de pigment, ces diverses operations 
etant effectuees sous vive agitation. 

2° Frocede selon 1° dans lequel lesdits pig- 
ments luminescents sont des pigments mine- 
raux tels que des sulfures metalHques. 
. 3° Procede selon 1° dans lequel. lesdits agents 
dispersants sont des derives des acides formo- 
naphtalenesulfoniques. 

4° Procede selon 1* dans lequel lesdits agents 
dispersants sont des derives oxyethyles des 
alcools gras. 

5° Procede selon 1° dans lequel lesdits agents 
epaississants sont des sels et esters alginiques, 
et leurs derives. 

6° Procede selon 1° dans lequel lesdits agents 
epaississants et antiredeposants sont des carboxy- 
alkylcelluloses et leurs derives. 

Roger LUMBROSO 
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